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(57) Abstract: Disclosed is a coaxial cable (20), especially for high frequencies ranging from 1 GHz to 65 GHz, comprising a central 
inner conductor (21), a dielectric (22) that coaxially surrounds the inner conductor (21), a band- shaped first outer conductor (23) 
which is wound around the dielectric in a helical and overlapping manner, woven high-tensile means (24) that coaxially enclose the 
first outer conductor (23), and a sleeve which coaxially envelops the high-tensile means (24). Constant transmission characteristics 



OS 



of the cable can be ensured by providing additional stabilizing means (27) for mechanically and/or electrically stabilizing the first 
outer conductor (23) within the coaxial cable (20). 

(57) Zusammenfassung: Ein Koaxialkabel (20), insbesondere fiir hohe Frequenzen im Bereich von 1 GHz bis 65 GHz, umfasst 
einen zentralen Innenleiter (21), ein den Innenleiter (21) koaxial umhiillendes Dielektrikum (22), einen helixformig and uberlappend 
und das Dielektrikum gewickelten, bandformigen ersten Aussenleiter (23), den ersten Aussenleiter (23) koaxial umschliessende, 
geflochtene Zugfestigkeitsmittel (24) und einen die Zugfestigkeitsmittel (24) koaxial umhiillenden Mantel. Gleichbleibende Uber- 
tragungseigenschaften des Kabels konnen dadurch gewahrleistet werden, dass zur mechanischen and/oder elektrischen Stabilisierung 
des ersten Aussenleiters (23) innerhalb des Koaxialkabels (20) zusatzliche Stabilisierungsmittel (27) vorgesehen sind. 
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BESCHREIBUNG 

v 

15 KOAXIALKABEL 

TECHNISCHES GEBIET 

20 Die voriiegende Erfindung bezieht sich auf das Gebiet der Koaxialkabel. Sie betrifft 
ein Koaxialkabel, insbesondere fur hohe Frequenzen im Bereich von 1 GHz bis 65 
GHz, gemass dem Oberbegriff des Anspruchs 1 . 

25 STAND DER TECHNIK 

Fur die Gbertragung von hohen und hochsten Frequenzen im MHz- und GHz- 
Bereich werden seit langem Koaxialkabel eingesetzt, die in koaxialer Anordnung 
einen zentralen Innenleiter und einen den Innenleiter umgebenden Aussenleiter 
30 umfassen. Der Raum zwischen dem Innenleiter und dem Aussenleiter ist mit 
einem Dielektrikum ausgefullt. Die Leiteranordnung ist aussen mit einem Mantel 
umhullt. Der Aussenleiter wird haufig von einem Drahtgeflecht gebildet, urn dem 
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Kabel die gewunschte Biegsamkeit und vor allem auch die notwendige axiale 
Zugfestigkeit zu geben. 

Da ein Drahtgeflecht aufgrund seines Aufbaus bei hochsten Frequenzen nicht 
5 vollstandig dicht ist und somit das zugehorige Koaxialkabel bei diesen Frequenzen 
nicht vollstandig abgeschirmt ist, wird in manchen Fallen zwischen der 
Aussenseite des Dielektrikums und detm geflochtenen Aussenleiter ein weiterer 
koaxialer Aussenleiter vorgesehen, deraus einem in Kabellangsrichtung 
helixformig gewickelten, elektrisch leitenden Band, z.B. einem dunnen Metallband, 
10 besteht. Ein solches bekanntes Koaxialkabel ist bezuglich seines Aufbaus in den 
Fig. 1 und 2 in der Seitenansicht bzw. im Querschnitt wiedergegeben. Die 
Durchmesserabstufungen der verschiedenen Lagen des Kabels sind dabei der 
Deutlichkeit wegen nicht massstabsgerecht dargestellt. 

15 Das in Fig. 1 und 2 dargestellte bekannte Koaxialkabel 10 hat einen zentralen 
Innenleiter 11 aus einem versilberten Cu-Draht, der von einem Dielektrikum 12 
umschlossen ist, das beispielsweise aus einem extrudierten (ungesinterten, 
expandierten) LD-PTFE (Polytetrafluorethylen niedriger Dichte) besteht. Urn das 
Dielektrikum 12 herum ist als erster Aussenleiter 13 helixformig ein versilbertes 

20 Cu-Band gewickelt, das durch eine ausreichende Uberlappung der Windungen 16 
einen luckenlos durchgehenden Leiter bildet. Urn den ersten Aussenleiter 13 
herum ist als zweiter Aussenleiter 14 ein schlauchfdrmiges Geflecht aus 
versilberten Cu-Draht angeordnet, das uber die gesamte Kabellange in direktem 
elektrischen Kontakt mit dem ersten Aussenleiter steht und so zusammen mit dem 

25 ersten Aussenleiter elektrisch einen einzigen Aussenleiter darstellt. Den ausseren 
Abschluss bildet ein den zweiten Aussenleiter 14 umschliessender, elektrisch 
isolierender Mantel 15, der vorzugsweise aus einem extrudierten 
Fluoroethylenpropylen (FEP) besteht. Ein solches Koaxialkabel wird 
beispielsweise von der Anmelderin unter der Typenbezeichnung SUCOFLEX® 104 

30 auf dem Markt angeboten. Anstelle des massiven versilberten Cu-Drahtes als 
Innenleiter 1 1 kann auch ohne weiteres ein verseilter bzw. litzenformiger 
Innenleiter aus mehreren dunnen Einzeldrahten, z.B. aus versilberten Cu-Drahten, 
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eingesetzt werden. In dieser Form wird von der Anmelderin beispielsweise ein 
Koaxialkabel unter der Typenbezeichnung SUCOFLEX® 104P angeboten. 
Weiterhin kann, da mit dem helixformig gewickelten Band bereits ein vollstandiger 
Aussenleiter vorliegt, anstelie des zweiten Aussenleiters aus Drahtgeflecht ein 
5 Geflecht aus nichtleitenden Kunststofffasern, z.B. aus Aramid, vorgesehen 

werden, das dann nur noch fur die notwendige Zugfestigkeit des Kabels sorgt. Es 
gibt dann nur einen (gewickelten, bandformigen) Aussenleiter, der von dem 
Aramidgeflecht als Mitteln zur Erzeugung der axialen Zugfestigkeit umgeben ist 

10 Nachteilig ist bei diesem bekannten Koaxialkabel, dass das expandierte PTFE als 
Dielektrikum 12 nicht vollkommen hart ist und das Geflecht des zweiten 
Aussenleiters 14 bzw. der Zugfestigkeitsmittel keinen sehr grossen Anpressdruck 
auf die inneren Lagen des Kabels ausubt. Bei Biegung und Torsion des Kabels 
muss sich der straff bandierte erste Aussenleiter 13 leicht offnen und liegt nicht 

15 mehr optimal am Dielektrikum 12 an. Er ist dann kein perfekt geschlossener 
Aussenleiter mehr, was eine verminderte Schirmdampfung und evtl. auch eine 
Instability in den Ubertragungseigenschaften des Kabels zur Folge hat. 

Aus der JP-A-20057863 ist ein Koaxialkabel bekannt, bei dem zwischen dem 
20 Innenleiter und dem gewickelten Aussenleiter ein Dielektrikum (5) angeordnet ist, 
das sich aus einer inneren Lage eines gewickelten Tetrafluorethylen-Bandes (3) 
und einer ausseren Lage (4) aus dunnwandigem FEP zusammensetzt. Ein 
Drahtgeflecht ist dort nicht vorgesehen. 

25 Aus der JP-A1 1339570 ist ein Koaxialkabel mit einem doppelten Aussenleiter aus 
einem innenliegenden, gewickelten Band und einem aussenliegenden 
Drahtgeflecht bekannt. Die beiden Aussenleiter sind durch ein dunnes, 
gewickeltes Isolierband voneinander getrennt. Da das Isolierband ebenso wie der 
innere Aussenleiter als gewickeltes Band ausgebildet ist, hat es gegenuber 

30 mechanischen Belastungen des Kabels dieselben Schwachen und kann praktisch 
nicht zur mechanischen Stabilisierung des inneren Aussenleiters beitragen. 
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In der US-A-200301 68240 schliesslich ist ein Koaxialkabel mit einem Innenleiter, 
einem den Innenleiter umgebenden Dielektrikum und einem das Dielektrikum 
umgebenden Aussenleiter offenbart. Zwischen dem Dielektrikum und dem 
Aussenleiter ist ein metallisiertes Kunststoffband angeordnet, das mit seiner 
aussenliegendeh Metallisierung einen inneren Aussenleiter bildet und helixformig 
um das Dielektrikum gewickelt ist. Die Nachteile bei mechanischer Belastung sind 
dieselben wie beim o.g. Koaxialkabel vom Typ SUCOFLEX® 104. 



DARSTELLUNG DER ERFINDUNG 

Es ist daher Aufgabe der Erfindung, ein Koaxialkabel zu schaffen, welches 
insbesondere fur hochste Frequenzen im Bereich zwischen 1 GHz und 65 GHz 
geeignet ist und sich bei gleichzeitig einfachem Aufbau durch gleichbleibend gute 
Ubertragungseigenschaften auch bei wiederkehrender mechanischer Belastung 
auszeichnet 

Die Aufgabe wird durch die Gesamtheit der Merkmale des Anspruchs 1 gelost. 
Der Kern der Erfindung besteht darin, zur mechanischen und/oder elektrischen 
Stabilisierung des ersten Aussenleiters innerhalb des Koaxialkabels zusatzliche 
Stabilisierungsmittel vorzusehen. Durch diese zusatzlichen Stabilisierungsmittel 
kann eine Verschlechterung der Abschirmeigenschaften des gewickelten 
(bandierten) ersten Aussenleiters aufgrund einer mechanischen Belastung des 
Kabels sicher vermieden werden. 

Eine bevorzugte Ausgestaltung des erfindungsgemassen Koaxialkabels ist 
dadurch gekennzeichnet, dass die zusatzlichen Stabilisierungsmittel zwischen 
dem ersten Aussenleiter und den Zugfestigkeitsmitteln angeordnet sind, dass die 
zusatzlichen Stabilisierungsmittel eine koaxiale Umhullung des ersten 
Aussenleiters umfassen, welche entweder aus einem elektrisch isolierenden 
Kunststoff, insbesondere einem fluorinierten Ethylenpropylen (FEP), oder aus 
einem elektrisch leitenden Kunststoff besteht, und dass die Umhullung in 
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Kabellangsrichtung durchgehend ausgebildet und insbesondere durch Extrusion 
um den ersten Aussenleiter herum hergestellt ist. 

Eine ausgezeichnete Stabilisierung wird dabei bereits erreicht, wenn die 
5 Wandstarke der Umhullung im Bereich von 1/10 mm liegt 

Gemass einer weiteren bevorzugten Ausgestaltung zeichnet sich der ubrige 
Aufbau des Koaxialkabels dadurch aus, dass der Innenleiter als versilberter Cu- 
Draht ausgebildet ist, der vorzugsweise einen Durchmesser im Bereich von 1 mm 

10 aufweist, oder als Litze, insbesondere aus versilberten Cu-Drahten, dass das 
Dielektrikum aus einem extrudierten Kunststoff, insbesondere aus einem 
Polytetrafluorethylen (PTFE) niedriger Dichte, besteht, und eine Wandstarke im 
Bereich von 1 mm aufweist, dass die Zugfestigkeitsmittel als ein zweiter 
Aussenleiter ausgebildet sind, wobei die Zugfestigkeitsmittel insbesondere aus 

15 versilberten Cu-Drahten mit einer minimalen Abdeckung von 50% geflochten sind, 
und wobei der Durchmesser der Cu-Drahte etwa 1/10 mm betragt, oder die 
Zugfestigkeitsmittel aus elektrisch isolierenden Kunststofffasern, insbesondere 
Aramidfasern, geflochten sind, und dass der Mantel aus einem elektrisch 
isolierenden Kunststoff, insbesondere einem extrudierten fluorinierten 

20 Ethylenpropyien (FEP), besteht und vorzugsweise eine Wanddicke von etwa 2/10 
mm aufweist. 

Der erste Aussenleiter besteht vorzugsweise aus einem versilberten Cu-Band, 
weist eine Breite von etwa 2,4 mm und eine Dicke von etwa 6/100 mm auf und ist 
25 zur Bildung des ersten Aussenleiters mit einer Oberlappung von wenigstens 40 % 
gewickelt. 

Bei einem fertig konfektionierten Koaxialkabel, das eine vorgegebene Lange 
aufweist und an seinen Enden mit Elementen zum Herstellen einer elektrischen 
30 Verbindung ausgestattet ist, und bei dem die Zugfestigkeitsmittel als ein zweiter 
Aussenleiter ausgebildet sind, sind der erste und zweite Aussenleiter zumindest 
an den Enden des Koaxialkabels miteinander elektrisch leitend verbunden. 
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KURZE ERLAUTERUNG DER FIGUREN 

Die Erfindung soli nachfolgend anhand von Ausfuhrungsbeispielen im 
Zusammenhang mit der Zeichnung naher erlautert Werden. Es zeigen 

Fig. 1 in einer Seitenansicht den Aufbau eines Koaxialkabels nach dem 

Stand derTechnik, wobei die Durchmesserabstufungen zwischen 
den einzelnen Lagen nicht massstablich wiedergegeben sind ; 

Fig. 2 den Querschnitt durch das Koaxialkabel aus Fig. 1; 

Fig. 3 in einer zu Fig. 1 vergleichbaren Darstellung den Aufbau eines 

Koaxialkabels gemass einem bevorzugten Ausfuhrungsbeispiel 
der Erfindung; und 

Fig. 4 den Querschnitt durch das Koaxialkabel aus Fig. 3. 

WEGE ZUR AUSFUHRUNG DER ERFINDUNG 

In Fig. 3 ist in einer zu Fig. 1 vergleichbaren Darstellung der Aufbau eines 
Koaxialkabels gemass einem bevorzugten Ausfuhrungsbeispiel der Erfindung 
wiedergegeben. Das Koaxialkabel 20 hat einen Aufbau, der in koaxialer 
Anordnung in einer Reihenfolge von innen nach aussen einen zentralen 
Innenleiter 21, ein den Innenleiter 21 umgebendes Dielektrikum 22, einen 
helixformig urn das Dielektrikum 22 gewickelten bandformigen ersten Aussenleiter 
23, eine den ersten Aussenleiter 23 umschliessende Umhullung 27, 
Zugfestigkeitsmittel 24 in Form eines zweiten, geflochtenen Aussenleiters und 
einen die Zugfestigkeitsmittel bzw. den zweiten Aussenleiter 24 umschliessenden 
Mantel 25 umfasst. Die Umhullung 27 ist eine extrudierte dunne, in 
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Kabellangsrichtung durchgehende (einstuckige) Hulle, die eng am ersten 
Aussenleiter 23 anliegt und ein Verrutschen bzw. Offnen der Windungen 26 des 
ersten Aussenleiters 23 bei einer mechanischen Belastung des Koaxialkabels 
verhindert. Durch die Umhiillung 27 wird auf das Band des ersten Aussenleiters 
5 23 eine nach innen gerichtete Kraft ausgeubt und zusatzlich die axiale 

Bewegungsfreiheit des Bandes bei Biegung des Koaxialkabels 20 eingeschrankt. 
Dadurch gelingt es, die einzelnen Ubergangswiderstande von einer Bandlage zur 
nachsten, d.h., zwischen den einzelnen Windungen 26, weitgehend konstant zu 
halten und so den gesamten Durchgangswiderstand des ersten Aussenleiters 23 
10 zu stabilisieren. AIs Folge davon kann die Schirmwirkung des Bandes erhoht 

werden und es ergeben sich schiiesslich deutliche positive Auswirkungen auf die 
elektrische Stabilitat des gesamten Kabels. 

Nachfolgend seien Anmessungen und Materialien eines beispielhaften 
15 Koaxialkabels nach der Erfindung aufgefuhrt: 

Innenleiter 21 : massiver, versilberter Cu-Draht mit 



20 



Dielektrikum 22: 



einem Durchmesser von 1,1 mm (oder 
Litze mit vergleichbaren Abmessungen) 
extrudiertes LD-PTFE mit einem 
Aussendurchmesser von 3,2 mm 



Aussenleiter 23: 



versilbertes Cu-Band mit einer Breite 



25 



von 2,4 mm und einer Dicke von 0,06 
mm; mit 40% Uberlappung helixformig 
gewickelt; Aussendurchmesser von 3,4 



mm 



Umhullung 27: 



massives extrudiertes FEP mit einem 



30 



Aussenleiter 24: 



Aussendurchmesser von 3,7 mm 
Geflecht aus weichem versilberten Cu- 
Draht; Einzeldrahtdurchmesser von 0,1 
mm; 90% Abdeckung; 
Aussendurchmesser von 4,1 mm 
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Mantel 25: massives extrudiertes FEP mit einem 

Aussendurchmesser von 4,5 mm. 



Der erfindungsgemasse Aufbau des Koaxialkabels kann ohne weiteres fur Kabel 
5 mit Aussendurchmessern im Bereich von etwa 2 bis 8 mm angewendet werden. 
Die einzelnen Dimensionen mussen dann entsprechend angepasst werden. Beim 
fortlaufend produzierten Kabel gemass dem Ausfuhrungsbeispiel der Erfindung 
sind zunachst die beiden Aussenleiter 23 und 24 durch die isolierende Umhullung 
27 voneinander elektrisch isoiiert Wird ein Koaxialkabel endlicher Lange 

10 konfektioniert und an den Enden mit Steckverbindern Oder anderweitigen 

Anschlusselementen versehen, muss dafur Sorge getragen werden, dass die 
beiden Aussenleiter 23, 24 in den Endbereichen elektrisch miteinander verbunden 
werden. Dies kann beispielsweise durch eine besondere Ausgestaltung der 
Steckverbinder bzw. Anschlusselemente geschehen. Es kann aber auch mit einer 

15 elektrisch leitenden Umhullung 27 gearbeitet werden. Eine Isolierung der beiden 
Aussenleiter 23, 24 voneinander ist dann nicht rnehr gegeben. 



BEZUGSZEICHENLISTE 



20 10,20 


Koaxialkabel 


11,21 


Innenleiter 


12,22 


Dielektrikum 


13,23 


Aussenleiter (bandiert) 


14 


Aussenleiter (geflochten) 


25 15,25 


Mantel 


16,26 


Windung 


24 


Zugfestigkeitsmittel (Aussenleiter) 


27 


Umhullung 



WO 2005/069314 



9 



PCT/CH2004/000628 



PATENTANSPRUCHE 

1 . Koaxialkabel (20), insbesondere fur hohe Frequenzen im Bereich von 1 
GHz bis 65 GHz, mit einem zentralen Innenleiter (21), einem den Innenleiter (21) 
koaxial umhullenden Dielektrikum (22), einem helixformig und uberlappend um 
das Dielektrikum gewickelten, bandformigen ersten Aussenieiter (23), den ersten 
Aussenleiter (23) koaxial umschliessenden, geflochtenen Zugfestigkeitsmitteln 
(24) und einen die Zugfestigkeitsmittel (24) koaxial umhullenden Mantel, dadurch 
gekennzeichnet, dass zur mechanischen und/oder elektrischen Stabilisierung des 
ersten Aussenleiters (23) innerhalb des Koaxialkabels (20) zusatzliche 
Stabilisierungsmittel (27) vorgesehen sind. 

2. Koaxialkabel nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die 
zusatzlichen Stabilisierungsmittel (27) zwischen dem ersten Aussenleiter (23) und 
den Zugfestigkeitsmitteln (24) angeordnet sind. 

3. Koaxialkabel nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass die 
zusatzlichen Stabilisierungsmittel eine koaxiale Umhullung (27) des ersten 
Aussenleiters (23) umfassen. 

4. Koaxialkabel nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Umhullung (27) aus einem elektrisch isolierenden Kunststoff, insbesondere einem 
fluorinierten Ethylenpropylen (FEP) besteht. 

5. Koaxialkabel nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Umhullung (27) aus einem elektrisch leitenden Kunststoff besteht. 

6. Koaxialkabel nach Anspruch 4 oder 5, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Umhullung (27) in Kabellangsrichtung durchgehend ausgebildet und insbesondere 
durch Extrusion um den ersten Aussenleiter (23) herum hergestellt ist. 
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7. Koaxialkabel nach einem der Anspruche 3 bis 6, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Wandstarke der Umhullung (27) im Bereich von 1/10 
mm liegt 

5 8. Koaxialkabel nach einem der Anspruche 1 bis 7, dadurch 

gekennzeichnet, dass der Innenleiter (21) als versilberter Cu-Draht ausgebildet ist, 
der vorzugsweise einen Durchmesser im Bereich von 1 mm aufweist. 

9. Koaxialkabel nach einem der Anspruche 1 bis 7, dadurch 

10 gekennzeichnet, dass der Innenleiter (21) als Litze, insbesondere aus versilberten 
Cu-Drahten, ausgebildet ist. 

10. Koaxialkabel nach einem der Anspruche 1 bis 9, dadurch 
gekennzeichnet, dass das Dielektrikum (22) aus einem extrudierten Kunststoff, 

15 insbesondere aus einem Polytetrafluorethylen (PTFE) niedriger Dichte, besteht, 
und eine Wandstarke im Bereich von 1 mm aufweist. 

11. Koaxialkabel nach einem der Anspruche 1 bis 10, dadurch 
gekennzeichnet, dass der erste Aussenleiter (23) aus einem versilberten Cu-Band 

20 besteht und vorzugsweise eine Breite von etwa 2,4 mm und eine Dicke von etwa 
6/100 mm aufweist. 

12. Koaxialkabel nach Anspruch 1 1 , dadurch gekennzeichnet, dass das Cu- 
Band zur Bildung des ersten Aussenleiters (23) mit einer Uberlappung von 

25 wenigstens 40 % gewickelt ist. 

13. Koaxialkabel nach einem der Anspruche 1 bis 12, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Zugfestigkeitsmittel (24) als ein zweiter Aussenleiter 
ausgebildet sind, dass die Zugfestigkeitsmittel (24) insbesondere aus versilberten 

30 Cu-Drahten mit einer minimalen Abdeckung von 50% geflochten sind, und dass 
der Durchmesser der Cu-Drahte etwa 1/10 mm betragt. 
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14. Koaxialkabel nach einem der Anspruche 1 bis 12, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Zugfestigkeitsmittel (24) aus elektrisch isolierenden 
Kunststofffasern, insbesondere Aramidfasern, geflochten sind. 

15. Koaxialkabel nach einem der Anspruche 1 bis 14, dadurch 
gekennzeichnet, dass der Mantel (25) aus einem elektrisch isolierenden 
Kunststoff, insbesondere einem extrudierten fluorinierten Ethylenpropylen (FEP), 
besteht und vorzugsweise eine Wanddicke von etwa 2/10 mm aufweist. 

16. Koaxialkabel nach einem der Anspruche 1 bis 15, dadurch 
gekennzeichnet, dass das Koaxialkabel (20) eine vorgegebene Lange aufweist, 
die Zugfestigkeitsmittel (24) als ein zweiter Aussenleiter ausgebildet sind, dass 
das Koaxialkabel an seinen Enden mit Elementen zum Herstellen einer 
elektrischen Verbindung ausgestattet ist, und dass der erste und zweite 
Aussenleiter (23, 24) zumindest an den Enden des Koaxialkabels (20) miteinander 
elektrisch leitend verbunden sind. 
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